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Abstract (Basic) : WO 9317660 A 

Skin cosmetic compsn. is an anhydrous powder comprising mainly a 



solid particulate phase mixed- with a fatty binder . contg . (pref.. 
consisting of) a mixt. of silicon (s) contg. (by wt . ) ; (a) 12-98.9% of 
at least one silicone coil; (b) 1-60% of at least one silicone wax; (c) 

0. 1-25% of at least one silicone resin; (d) opt. 0-3% of at least one 
silicone gum; and (e) opt. 0-20% of at least one phenyldimethicone . The 
silicone mixt. pref. contains 2-50% (b) , 0.5-15% (c), 0-0.4% (d) , 0-15% 
(e) and (a) to 100%. 

Pref. (a) is a low viscosity linear polysiloxane consisting (apart 
from terminal gps.) of units of formula (-Si(R)2-0-) (4 = 1-6C alkyl) 
and having D.P. 3-2000. Pref. (b) is a substd. linear polysiloxane 
consisting (apart from terminal gps.) of units of formulae (-Si(R)2-0)m 
(II) and ( -Si (R 1 ) -0- ) n (III) (where R' = 1-30C opt. unsatd. alkyl or 
_X-r'»; X = O, (CH2)a-OCO-, or (CH2)b-COO-; a.b = 0-6; R' ' = opt. 
unsatd. 6-30C alkyl; m = 0-400 (pref . 0-100 ) ; n = 1-200 (pref. 1-100); 
(m+m) is less than 400 (pref. not more than 100). Esp. (b) contains at 
least one cpd. of formula (IV): Rl-SiMe2-0- (Si (R) 2-0) z-SiMe2-R2 (IV) Rl 
= l-30c ALKYL, 6-30C alkoxy, (CH2 ) a-COOR 1 * or (CH2 ) b-COOR ' ' ; R2 = as Rl 
but not 1-5C alkyl: z = 1-100). Pref. (c) is a 

hydrolysis/polycondensation prod, of a mixt. of siloxanes of formulae 
{R)3SiOMe and Si(OMe)4. Pref. (d)' is a polysiloxane of mol.wt. 
200000-1000000. Pref. (e) is of formula (VI) (where q - 0-5000; p = 
1-5000; R' 1 1 = methyl, phenyl or trimethylsilyloxy ) . 

USE /ADVANTAGE - The compsn. is esp. for face make-up, eye shadow 
or make-up foundation or powder. The mix. of silicon (s) provides a 
combination of the beneficial properties of the individual. components, 

1. e. good softness, spreadability, homogeneity, stability and 
mechanical properties. The binder is compatible with all pigments used 
in cosmetic powders (includeing easily degradable mineral pigments such 
as manganese violet or chromium oxide), so that it is unnecessary to 
coat pigments to facilitate dispersion. 
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(57) Abstract 

A cosmetic composition for skin consisting of an anhydrous powder and mainly including a solid particulate phase mixed 
with a fatty binder containing a silicone mixture which consists of (a) at least one silicone oil, (b) at least one silicone wax, (c) at 
least one silicone resin, (d) optionally at least one silicone gum, and (e) optionally at least one phenyldimethicone; wherein com- 
ponents (a), (b), (c), (d) and (e) are present in the binder in concentrations of 12-98.9 %, 1-60 %, 0.1-25 %, 0-3 % and 0-20 % by 
weight respectively in relation to the overall weight of the silicone mixture. The composition may be used as face make-up, as eye 
shadow or as a make-up foundation or powder 

(57)Abrege 

Composition cosmetique pour la peau. Cette composition, sous forme de poudre anhydre comprend principalement une 
phase particulate solide melangee a un liant gras contenant un melange de silicones constitue par: (a) au moins une huile de sili- 
cone, (b) au moins une cire de silicone; (c) au moins une resine de silicone; (d) eventuellement au moins une gomme de silicone, 
et (e) eventuellement au moins une phenyldimethicone; et que lesdits constituants (a), (b), (c), (d) et (e) sont presents dans le liant 
respectivement a des concentrations de 12-98,9 %, 1-60 %, 0,1-25 %, 0-3 % et 0-20 %, en poids par rapport au poids total du me- 
lange de silicones. La composition se presente sous forme de fard a joues, de fart a paupieres, de poudre ou de fond de teint pour 
le visage. 
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WO 93/17660 PCI7FR93/00221 

Composition cosmetique sous forme de poudre contenant un liant eras silicon^ 

La presente invention a pour objet une composition cosm6tique pour la peau, sous 
forme de poudre contenant un liant gras silicon^. 

On sait que certaines compositions cosmetiques telles que des fards k joues, des 
fards k paupieres, des poudres ou fonds de teint pour le visage, sont prSsentdes sous forme de 
poudres compactees ou coulees. II s'agit de compositions anhydres appel&s "poudres 
compactes", (ou "compacts") constitutes principalement d'un melange de poudres colorfes ou 
non et d'un liant gras (huiles ou melange d'huiles et de cires), et mises en forme par 
compression, ou par coulage dans un conteneur servant de moule. Ces poudres sont 
generalement utilisees par prelfevement d'une petite quantity de poudre puis application sur la 
peau, k Taide d'un applicateur (eponge, houpette ou pinceau). 

L'61aboration des agents liants, dans de telles poudres compactes, souteve de 
nombreuses difficult^. II faut que le produit final soit suffisamment homogene et compact 
pour eviter la fragmentation provoquee notamment par les chocs, tout en gardant une bonne 
aptitude au d&itage. Par ailleurs, la composition doit avoir un toucher doux, et etre facile k 
Staler, et ceci de fa$on uniforme. En outre, le liant doit etre compatible avec les pigments, et 
les sp6cialistes connaissent les problfcmes de degradation de certains pigments lorsqu'on utilise 
des liants gras classiques. 

On sait par ailleurs que certaines compositions de maquillage sont pr6sent£es sous la 
forme de poudres appetees "poudres libres", dans lesquelles les particules ne sont ni 
compactees ni dispersees dans une phase continue grasse, mais gardent au contraire leur 
individuality. De telles poudres libres contiennent souvent un corps gras (huile) qui a pour 
fonction notamment d'augmenter la douceur d' application, de favoriser l'adherence de la 
poudre sur la peau, et de permettre la solubilisation de certains ingredients actifs. Certaines 
poudres libres peuvent contenir des quantites relativement 61ev6es d* huile sans que les 
particules aient tendance k s'agglomerer. Cest le cas notamment des poudres contenant des 
particules sous forme de microspheres creuses en mat6riau thermoplastique synth6tique ; voir 
notamment le brevet EP-0 254 612. Mais la formulation de telles poudres libres pose le 
probleme, deja evoque ci-dessus, de la degradation de certains pigments en presence des corps 
gras utilises classiquemenL 

Dans la presente demande, on ddsigne par Texpression "liant gras" un corps gras ou 
m61ange de corps gras constituant le liant des poudres compact&s ou coul6es, ainsi qu'un 
corps gras ou melange de corps gras present dans les poudres libres notamment pour 
augmenter la douceur duplication et favoriser r adherence sur la peau. 

L'utilisation comme agents liants, dans une poudre compactee, d'huiles de silicone, 
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qui sont des polysiloxanes lineaires (polydim&hylsiloxane ou analogue, en abr€g£ PDMS) de 
faible viscosite, en association avec des PDMS de haute viscosite (gommes de silicone), est 
decrite dans la demande de brevet JP-61-180707. 

On a egalement preconis€ Tutilisadon comme liants de resines de silicone (produits 
5 de polycondensation tridimensionnelle) en association avec des silicones volatiies, dans des 
poudres cosmetiques ; voir par exemple les demandes de brevet JP-61-065809, JP-61-161211 
etJP-62-298512. 

Dans la demande de bre vet EP-133 963 on a decrit des compositions cosmetiques 
anhydres contenant des pigments enrob&, disperses dans un liant k base de PDMS 
10 eventuellement en combinaison avec un polysiloxane lineaire substitue (cire de silicone), avec 
un polysiloxane cyclique et/ou avec une cire classique. Les pigments sont enrobes par liaisons 
chimiques avec un polysiloxane pour permettre leur dispersion dans le Kant 

L'etude de ces divers constituants a montrd que les huiles de silicones de faible 
viscosity en melange avec les gommes de silicones, sont int&essantes car elles conferent 
15 notamment a la composition des proprietes de douceur, de facility d*6talement, et 

d'homogeneite. Mais les proprietes de tenue du maquillage et de resistance a la chute du 
compact sont mediocres. 

Les cires de polysiloxane peimettent d'obtenir une bonne facilite d'etalement et une 
homogeneite du maquillage acceptable et am61iorent les propri£t6s mecaniques (resistance k la 
20 chute). Mais les proprietes de tenue ne sont pas satisfaisantes. 

Les resines de silicones conferent de bonnes propri€t6s de tenue et de r6sistance k la 
chute, mais les compositions manquent de douceur. 

II faut noter que ['association de deux classes de liants silicones n'apporte 
generalement pas d' amelioration notable des proprietes. 
25 Cest ainsi que Taddition d'une resine de silicone k des PDMS de haute et basse 

viscosite diminue la facilite d'etalement, alors que les deux constituants, s6parement, donnent 
des compositions faciles aetaler. De meme, Thomogeneite apportde individuellement par les 
deux constituants se deteriore lorsqu*ils sont associes. Par contrc, la tenue est amdliorfe. 
L'addition d'une huile de silicone de faible viscosite a une resine de silicone 
30 n'ameliore pas la douceur et diminue notablement la facilite d'etalement et rhomogen€it& 
On a maintenant decouvert que T association de trois classes de silicones (huiles, 
cires et resines), eventuellement en association avec des gommes de silicones, dans la 
realisation du liant gras, permet d'obtenirdes poudres dont Tensemble des proprietes 
cosmetiques est ameliore ou maintenu a un niveau tres satisfaisant En outre, un tel liant est 
35 compatible avec tous les pigments utilises dans les poudres cosmetiques, y compris les 

pigments mineraux facilement degradables tels que le violet de manganese ou les oxydes de 
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chrome. De plus, le liant conforme h. Tinvention ne n&essite pas Tenrobage des pigments pour 
faciliter leur dispersion. 

La prdsente invention a done pour objet une composition cosmdtique pour la peau, 
sous forme de poudre anhydie comprenant principalement une phase particulaire solide 
mflangde k un liant gras contenant un mdlange de silicones, caract6riste par le fait que ledit 
m61ange de silicones est constitu6 par : 

(a) au moins une huile de silicone, 

(b) au moins une cire de silicone, 

(c) au moins une lysine de silicone, 

(d) 6ventuellement au moins une gomme de silicone, et 

(e) dventuellement au moins une ph6nyldim6thicone, 

et que lesdits constituants (a), (b), (c), (d) et (e) sont presents dans le liant 
respectivement & des concentrations de 12-98,9%, 1-60%, 0,1-25%, 0-3% et 0-20%, en poids 
par rapport au poids total du melange de silicones. 

La composition selon rinvention peut etre une poudre libre, une poudxe compacte 
ou une poudre coulee. 

De preference, les concentrations des constituants du m61ange de silicones en poids 
par rapport au poids total dudit m61ange, sont les suivantes : 

- gomme de silicone pure : 0-0,4 %. 

- cire de silicone : 2-50 %, 

- resine de silicone pure : 0,5-15 %, 

- phenyldim&hicone : 0-15 %, 

- huile de silicone : qsp 100%. 

Dans un mode de realisation particulier, le liant gras est constitue uniquement d'un 
melange de silicones tel que d6fini ci-dessus. 

On sait que les huiles de silicone de faible viscosit6 sont des polysiloxanes lin6aires 
constitu£s (groupes terminaux excepts) de motifs de f ormule (I) 



I 

Si 
I 

R 



(D 

dans laquelle chaque substituant R repr&ente ind6pendamment un groupement 
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alkyle inf&ieur (ayant 1 k 6C). 

Le degr6 de polymdrisation (nombie de motifs r€p6titifs) de ces polysiloxanes de 
faible viscosit6 peut aller par exemple de 3 k 2000 environ. 

Ces huiles de silicone de faible viscosit6 peuvent etre pn6parees selon les m&hodes 
5 connues, ou achetees dans le commerce : par exemple huile Silbione s6rie 47 (RHONE 
POULENC), huile serie 200 (DOW CORNING), huile SF 96 (GENERAL ELECTRIC). 

Les groupes terminaux sont par exemple des groupements trim6thylsilyle, dimethyl 
hydroxym6thylsiIyle ou vinyl dim&hylsilyle. 

Les gommes de silicone utilisables, conformement k la presente invention, sont des 
10 polysiloxanes ayant des masses moleculaires 61ev&s, pouvant aller par exemple de 200.000 k 
1.000.000. Elles sont utilisees seules ou en melange dans un solvant Ce solvant peut etre 
choisi notamment paimi les huiles polydimethylsiloxanes (PDMS) et les huiles 
polyphenylm&hylsiloxanes (PPMS)H s'agit egalement de produits connus et commercialisms, 
ou pouvant etre prepares selon les mdthodes connues. On peut citerplus particulierement les 
15 gommes de silicone suivantes : polydim6thylsiloxane/methylvinylsiloxane, 

polydimethylsiloxane/diphenylsiloxane, polydim€thylsiloxane/phenylm6thylsiIoxane r et 
polydimethylsiloxane/diph6nylsUoxane/m6thylvinylsiloxane. Paimi les gommes de silicone 
commerciales, on peut titer celles vendues sous les denomination SE30 (GENERAL 
ELECTRIC), TP232 (UNION CARBIDE), Q2-1403 (DOW CORNING), ou la s&ie 
20 VISCASIL (GENERAL ELECTRIC). 

Les tires de silicone utilisables dans le liant gras de la presente invention sont des 
polysiloxanes subsumes solides ou liquides a temperature ambiante. Ce sont de prefdrence des 
fluides ou solides a bas point de fusion, n s'agit notamment de polysiloxanes lineaires 
substitues constitues essentiellement (les groupes terminaux mis ipart) de motifs de formules 
25 n et HI, dans les proportions molaires respectives m et n : 



30 



R 

i 

■Si-O' 
I 

R 

OD 



et 



m 



R' 
I 

-Si— O- 
I 

R 

m 



dans Iesquelies chaque substituant R est defini comme pr£c£demment, 
35 chaque R- iepr&ente ind6pendamment un alkyle (lineaire ou ramifi6) 

eventuellement insature, ayant 6-30 atomes de carbone, ou bien un groupement -X-R", 
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chaque X rcpresente independamment : 
-0-, 

-(CH2) a -o-ca, 

-(CH^-OO-O-, 

5 a et b representent independamment des nombxes pouvant varier de 0 k 6, et 

chaque R" represenle ind6pendamment un groupement alkyle, 6ventuellement 
insatur6, ayant 6 k 30 atomes de carbone 

m est un nombre pouvant varier de 0 k 400, et en particulier de 0 k 100, 
n est un nombre pouvant varier de 1 k 200, et en particulier de 1 a 100, 
10 la somme (m + n) dtant inferieure k 400, et en particulier inf&ieuie ou 6gale k 100. 

Ces cires de silicones sont connues ou peuvent etre preparees selon les methodes 
connues. Parmi les cires de silicones commerciales de ce type, on peut titer notament celles 
vendues sous les denominations Abilwax 9800, 9801 ou 9810 (GOLDSCEIMIDT), KF910 et 
KF7002 (SHINETSU), ou 176-1118-3 et 176-11481 (GENERAL ELECTRIC). 
15 Les cires de silicone utilisables peuvent dgalement etre choisies parmi les composes 

de formule IV 

R r Si(CH 3 ) 2 -0-[Si(R)2-0-] z -Si(CH3)2-R2 (IV) 

20 dans laquelle R est ddfini comme pr£c6demment, 

R x rcpresente un groupement alkyle de 1 k 30 C, un groupement alcoxy de 6 k 30 C, 
ou un groupement de formule : 

o o 

II II 

25 (CH 2 VC-0-R" ou — (CH 2 ) b -0-C-R" 

R 2 repr€sente un groupement alkyle de 6 a 30 C, un groupement alcoxy ayant de 6 k 
30 C ou ou un groupement de formule : 

O o 

30 



— : (CH 2 ) a -C-0-R" ou — (CH 2 ) b «0-C-R H 

a et b reprcsentant un nombre de 0^6, 
R" 6tant un alkyle de C 6 k C30. 
35 et z est un nombre pouvant varier de 1 k 100. 

Parmi les cires de silicone de formule IV, qui sont des produits connus ou pouvant 
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etre prepares selon Ies methodes connues, oa citera notarament les produits commerciaux 
suivants : Abilwax 2428, 2434 et 2440 (GOLDS CHMIDT), ou VP 1622 et VP 1621 
(WACKER). 

Les resines de silicones sont des produits d'hydrolyse et de polycondensation de 
melanges de siloxanes de formules (R^OCE^ et Si(OCH 3 ) 4 , R representant un groupement 

alkyle ay ant de 1 a 6 C. 

Ces resines de silicone sont connues ou peuvent etre preparees selon des methodes 
connues. Parmi les resines de silicone commerciales utilisables, on peut citer par exemple 
celles qui sont vendues sous les denominations DC 593 (DOW CORNING) ou SS 4230 
(GENERAL ELECTRIC). 

Les phenyldimethicones sont des produits connus repondant a la formule VI : 



(R'")3-Si-0- 



~R"' 




CH 3 


1 

-Si-O - 




I 

-Si-O- 


1 




l 


_C 6 Hs 




CH 3 




P 





>Si(R'") 3 



(VI) 



dans laquelle 

q est un nombie pouvant varier de 0 a 5 000, 
p est un nombre pouvant varier de 1 k 5 000, 

et chaque R'" iepiesente independamment un groupement m6thyle, ph&iyle, ou 
trimethyl silyloxy. 

Ces phenyldimethicones peuvent etre utilisees comme ingredients facultatifs, 
permettant d'ameliorer la douceur d' application. 

Generalement, le liant gras peut representer de 0,5 a 25 % en poids, de preference de 
3 i. 20 %, par rapport au poids total de la composition. 

La phase particulate de la composition est constitue par des pigments et/ou charges 
habituellement utilises dans de telles compositions cosmetiques. Les pigments sont choisis 
parmi les pigments mineraux et/ou organiques, et/ou les pigments nacres. 

Ces pigments peuvent representer jusqu'k 70 % du poids de la composition finale. 

Parmi les pigments mineraux on peut citer, k titre d 1 exemple : 

- le dioxyde de titane (rutile ou anatase), eventuellement traite en surface, et codifi€ 
dans le Color Index sous la reference CI77891 ; 

- les oxydes de fer noir, jaune, rouge et bran, codifies sous les r6f6rences Q 77499, 
77492,77491; 

- Ie violet de manganese (CI 77742) ; 

- le violet d'outremer (CI 77007) ; 
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- Ie bleu d'outremer (CI 77007) ; 

- l'oxyde de chrome (CI 77288) ; 

- l'oxyde de chrome hydrate (CI 77289) et 

- le bleu ferrique (CI 77510). 

5 Parmi les pigments organiques on peut titer, en pardculier, les pigments : 

-D&Credn°3 (CI 45430:1) 

-D&Credn°6 (015850:2) 

-D&Credn°7 (015850;!) 

-D&Credn°9 (CI15585;1) 
0 - D & C red n° 13 (CI 15630;3) 

-D&Credn°19(CI45170) 

- D & C red n° 21 (CI 45380:2) 

- D & C red n° 27 (CI 45410:1) 
-D&Credn°30(CI73360) 

.5 -D&Credn°36(CI 12085), 

- le noir de carbone (CI 77266) et les laques a base de carmin de cochenille (Q 

75470). 

Les pigments nacres peuvent etre choisis notamment parmi les pigments nacr6s 
blancs, tels que le mica recouvert d'oxyde de titane ou d'oxychlorure de bismuth. On peut 

20 utiliser 6galement des pigments nacres colores, tel que le mica titane color€ avec des oxydeS de 
fer, le mica titane colore avec du bleu ferrique ou de l'oxyde de chrome, le mica titane color£ 
avec un pigment organique du type precite, ainsi que des pigments nacres k base d'oxychlorure 
de bismuth. 

Les charges sont choisies notamment parmi : 

25 - Le talc, qui est un silicate de magnesium hydrat6, utilis6 sous forme de particules 

generalement de dimensions inf6rieures k 40 pm ; le talc possede des propri6t6s absorbantes de 
Thumidite et est utilise surtout en raison de son toucher onctueux ; 

- les micas, qui sont des aluminosilicates de compositions variees, qui se presentent 
sous la forme d'ecailles ayant des dimensions de 2 & 200 nm, de preference de 5 k 70 nm et une 

30 epaisseur de 0. 1 h 5 |im, de preference de 0.2 k 3 pjn. Les micas peuvent etre d'origine 
naturelle (par exemple muscovite, margarite, roscoelithe, lipidolithe, biotite) ou d'origine 
synthetique. Les micas sont gdneralement transparents et permettent de conferer k la peau un 
aspect satin6 ; 

- Tamidon, modifie ou non, en pardculier l'amidon de riz ; 
35 - la silice ; 

- l'alumine ; 
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. - le nitrure de bore ; 

- le kaolin, qui est un silicate d'aluminium hydrate, qui se presente sous la forme de 
particules de forme isotrope, et qui possede de bonnes proprietes d' absorption des corps gras ; 

- les oxydes de zinc et de titane : ces oxydes ont un toucher onctueux, ont un bon 
pouvoir couvrant et ont une opacity importante ; on peut aussi utiliser les formes 
nanopigmentaires de ces produits ; 

- le carbonate de calcium precipit6 qui, sous forme de particules de dimensions 
inferieures a 10 fim environ, a un toucher onctueux et permet d'obtenir un aspect mat ; 

- le carbonate ou Thydrocarbonate de magn&ium, qui possedent notamment des 
proprietes de fixation des parfums ; 

- des savons m6talliques derives d'acide organique carboxylique ayantde 8 a. 22 
atomes de carbone, de preference de 12 a 1 8 atomes de carbone, par exemple le striate de 
zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium, etc... Ces 
savons, presents generalement sous la forme de particules ayant des dimensions inferieures k 
10 [im, ont un toucher onctueux et facilitent Tadh&ence de la poudre sur la peau ; 

- les poudres de polymeres (ou copolymeres) synthetiques choisis parmi le 
polyethylene et ses derives (par ex : polyt6trafluoro&hylene, polystyrene...), les polyacrylates, 
les polymethacrylates, les polyesters ou les polyamides etc... r par exemple la poudre de nylon. 

- les poudres sous forme de microspheres creuses en mat6riau synthetique 
thermoplastique, dont la partie creuse contient un gaz. 

Les microspheres creuses sont prepar&s selon les proced6s connus, tels que ceux 
decrits dans le brevet FR 3 615 972 ou la demande de brevet europfen n° 0 056 219. 

Ces microspheres peuvent etie r6alis6es en tous materiaux thermoplastiques non 
toxiques et non irritants. Ces materiaux peuvent etre par exemple des polymeres ou 
copolymeres de derives ethyleniques (par exemple polyethylene, polystyrene, copolymere 
chlorure de vinyle-acrylonitrile, etc.) des polyesters, des polymeres ur6e-formald6hyde, des 
copolymeres de chlorure de vinylidene (par exemple chlorure de vinylidfene-acrylonitrile), etc. 

Les charges peuvent representer jusqu'k 95 % du poids total de la composition de 
Tinvention. 

Les pigments et charges peuvent etre enrob6s, si desir6, par des substances telles que 
notamment des acides aminds, des silicones, des savons m6talliques ou du collagene, 
notamment afin de modifier leur etat de surface. On peut egalement modifier i'6tat de surface 
par greffage chimique ou adsorption de molecules siliconees, d*autres molecules pouvant 
convenir egalement, comme le titanate de triisost6aroy!e. 

Divers additifs usuels peuvent egalement etre introduits dans la composition. 
Generalement, ces additifs, pris ensemble, ne represented pas plus de 10%, et notamment pas 
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plus de 5% en poids par rapport au poids total de la composition. La composition de 
rinvenrion peut done contenir au moins un additif choisi notamment permi des antiseptiques 
(par exernple trichloro diph6nyl ether, agents cationiques, acide borique, etc...) qui sont 
utilises notamment dans les poudres d£sodorisantes pour le corps ou les pieds et dans les 
5 poudres pour b6b6s ; des agents astringents, qui sont utilises dans les poudres d£sodorisantes 
ou dans les poudres pour les pieds, tels que rhydroxychlorure d* aluminium ou les aluns ; des 
filtres solaiies ; des agents cicatrisants ; des agents antiradicaux libres ; des vitamines ; des 
agents adoucissants ; des agents emollients, notamment des huiles telles que des esters 
d'acides gras avec un alcool gras en C 10 k C22 ou avec un alcool infdrieur (par exernple citrate 
10 de triisoc&yle, myristate de myristyle, etc.) ou des huiles v6g6tales (notamment huile de jojoba 
etc.) des huiles min&ales (notamment 1'huile de vaseline, etc.) ou d'origine animale 
(notamment lanoline, etc;) ; des agents hydratants (glycerol, sorbitol, etc.); des agents 
depigmentants ; des parfums ; des agents de consistance (gommes naturelles ou synth6tiques) ; 
etc. 

15 Les compositions de 1'invention peuvent etre pr6sent6es notamment sous la forme 

de fards a joues, de fards a paupieres, de poudres pour le maquillage du visage, de poudres 
corporelles (parfum6es et/ou desodorisantes), y compris de poudres pour les pieds, etc.... 

Les compositions de 1'invention peuvent etre preparees selon les mdthodes usuelles, 
par exernple selon Tun des proc£d£s suivants : 

20 

Procede 1 : (pour poudres compact&s) 

Dans un premier temps, on melange les pigments et/ou les charges, ainsi que les 
additifs poudreux, puis on ajoute le liant et/ou eventuellement les agents de consistance ainsi 
25 que d'autres ingredients 6ventuels, et le tout est melange et/ou eventuellement broy6. 

On pourra Eventuellement chauffer le liant si n6cessaiie. 

Le melange est ensuite compacte k Taide d'une presse dans des coupelles 
m^talliques. 

30 Procede 2 : (pour poudres coulees) 

Tous les constituants de la foimule sont m61ang6s et mis en suspension dans un 
solvant (eau, hexane, isopropanol, 6thanol, etc.). 

La pate obtenue est alors coulee dans une coupelle, puis le solvant est 6vapor6. 

35 

Procede 3 : (pour poudres libres) 
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Les pigments et/ou charges ainsi que les additifs poudreux sont melanges, puis on 
ajoute le liant et 6ventuellement les agents de consistance ainsi que d'autres ingredients 
eventuels et le tout est melange et eventuellement broye. 

Le cas dcheant le liant est chauffii Si on le souhaite, le melangepeut etre tamis6 
avant un conditionnement dans un iecepteur convenable. 

L'invention a egalement pour objet Tutilisation d'un melange de silicones comme 
agent liant, dans la preparation d'une composition cosmetique anhydre se pr6sentant sous la 
forme d'une poudre (libre, compactee ou coulee) a base principalement de particules solides 
melang6es i un liant gras, ledit melange de silicones etant tel que defini prec6demmenL Les 
compositions obtenues sont appliquees sur la peau selon les m&hodes usuelles. 

Les exemples suivants illustrent Tinvention. Dans ces exemples, les quantity des 
divers ingredients sont donn£es en parties en poids. 

EXEMPLE 1 : Fard a joues 



Partie A 

Dioxyde de titane 10,00 

Mica-titane 10,00 

Stearate de zinc 4,00 

D&CRed30 0,50 

Talc 69,30 
Partie B . 

Cetyl dimethicone 0,08 

Behenoxy dimethicone 1,60 
Trim&hylsiloxysilicate a 33 % dans un 

PDMS basse viscosite 0,53 
Polydim&hylsiloxane haute viscosite a 14% 
de matiere active dans un PDMS basse 

viscosite 0,01 

Polydimethylsiloxane basse viscosity 3,78 

Conservateurs 0,2 



100,00 
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Origine des produits : 

GJtyl dimethicone : Abilwax 9801 (GOLDSCHMIDT) 
Behenoxy dim&hicone : Abilwax 2440 (GOLDSCHMIDT) 
Trimethylsiloxysilicate a 33% dans un PDMS basse viscositfi ; DC593 (DOW 
5 CORNING) . 

Polydimdthylsiloxane haute viscosity : Q2-1403 (DOW CORNING) : solution k 
14% dans un PDMS basse viscosite. 

Polydim&hylsiloxane basse viscosity : PDMS 10 centistockes commercialism par la 

Socidte GOLDSCHMIDT. 

Mode opiratoire : 

1) MSlanger les constituants de la phase A. 

2) Ajouter la phase B. Melanger k nouveau. 

3) Broyer eventuellement. 
15 4) Tamiser. 

5) Compacter dans une coupelle m6tallique. 

Cette formule est tres facile I d£liter et donne un maquillage tres homogene. 
20 EXEMPLE 2 ; Poudre compact^ pour le visage 

Partie A. 

Sericite. 65 > 80 

Mica 15 >°° 

25 Poudre de polyethylene 5,00 

Dioxyde de titane 2,00 

Oxydes de fer 8,00 
PactieB . 

C6tyl dimethicone 0,15 

30 B6h6noxy dimethicone 030 

Trim6thylsiloxysilicate(DC593) 0,75 

Polydim&hylsiloxane basse viscosity 2,80 

Conservateurs, 0.2 



35 



Origine des produits : voir exemple 1 



100,00 
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Mode opiratoire : celui de Fexemple 1 

Ce produit presente une grande douceur k r application. 

EXEMPLE 3 : Fard a paupieres 

PartieA. 
Mica-titane 
Oxyde de chrome vert 
Talc, 
Parte B. 

C6tyl dim&hicone 
Trim6thyIsiloxysilicate (DC 593) 
Polydimethylsiloxane basse viscosite 
Conservateur, 



C. Ethanol 

Origine des pioduits : voir exemple 1 

Mode opiratoire : 

1) Melanger les constituants de la phase A. 

2) Ajouter la phase B et la phase C et mdlanger k nouveau. 

3) La pate obtenue est coulee ou injectee diiectement dans une coupelle. 

4) Le solvant est evapore. 

Ce produit a une bonne facilite duplication et une grande douceur. 



40,00 
6,00 
43.80 

U4 
1,98 
6,78 
020 



100,00 
85,00 
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EXEMPLE 4 : Fard a paupieres 



Partie A. 

Mica 15,00 

Poudre de polymide 10,00 

5 Oxyde defer 10,00 

Violet de mang u^se 20,00 

Talc, 38,80 
Partie B . 

C6tyl dim&hicone 0,21 

10 B6h6noxy dim6thicone 0,44 

Trim&hylsiloxysilicate (DC 593) 1,12 

Polydimdthylsiloxane basse viscosite 4,23 

Conservateurs 0,20 



15 100,00 
Origine des produits : voir exemple 1 



Mode operatoire : 

1) Melanger les constituants de la phase A. 
20 2) Ajouter la phase B et melanger k nouveau 

3) Broyer eventuellement 

4) Tamiser 

5) Compacter dans une coupelle metallique. 
25 Ce produit est trfcs doux et trfes facile h Staler, 

EXEMPLE 5 : Poudre libre 



Partie A. 

30 Mica 67,50 

Poudre de polyamide 25,00 

Stearate de zinc 2,00 

Oxydes defer 1,00 
Parfum (impr6gn6 dans carbonate de magnesium) 1,5 
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PartieB . 
Abilwax9801 
DC593 

PDMS basse viscosite 



Le PDMS basse viscosite est celui commercialise sous la denomination Abil 10 
(GOLDSCHMIDT). 

10 

Mode operatoire : 

1) Melanger les constituants de la partie A 

2) Ajouter la partie B et melanger k nouveau 

3) Broyer et tamiser. 

15 

EXEMPLES COMPARATIFS 

On a etudie les proprietes de poudres compactees obtenues en utilisant comme 
agents liants divers silicones ou melanges de silicones. Dans tous les cas la phase particulaire 
20 etait la meme qu'a Pexemple 4 (A) ci-dessus, la proportion d'agent liant etant de 6 %. Les 
compositions ont 6te prepares comme a Pexemple 4. 

Les compositions obtenues ont 6t6 test&s par des utilisatrices qui devaient indiquer, 
pour la propriety 6tudi&, si la composition testee donne un resultat moyen (0), un bon resultat 
(+) ou un tres bon resultat (++). 
25 Les proprietes etudiees 6taient les suivantes : 

a) Proprietes mecaniques du compact 

- resistance a la chute : le test consiste k evaluer la cohesion du produit compact^ par 
mesure de la perte de masse de poudre apres 10 chutes normalises d'une hauteur de 20cm, 

30 

b) Proprietes cosmetiques : 

- douceur d' application : le test consiste k ^valuer (evaluation sensorielle) la douceur 
k Papplication ; 

- facilite d'6talement : le test consiste k 6valuer la facilitfi d'etendre la poudre et de 
35 la deposer sur toute la surface k maquiller ; 

- adherence : le test consiste k evaluer Paptitude de la poudre a se deposer et a rester 



1,5 
04 
1,0 



100,00 
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en place sur la peau ; 

- tenue : le test consiste k ^valuer 1'aptitude de la poudre k iester sur la peau au bout 
de 4 hemes ; 

- homog£n6it£ : le test consiste a evaluer l'uniformitf- de la couche de poudre sur la 
peau apres maquillage. 

Les compositions etudiees et lcs r&ultats sont r&um6s dans les tableaux 1 et 2. Les 
compositions Etudiees dans le tableau 2 sont des compositions selon l'invention, tandis que les 
compositions du tableau 1 sont des compositions de comparaison. 
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TABLEAU 1 



Compositions de comparaison 
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TABLEAU 2 

5 

Compositions n° 10 a 15 selon l'invention 



10 



15 



20 



COMPOSITIONS 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


CETYL DIMETHICONE 


3,8 




12,4 


20,0 


20,8 


2,0 


BEKENOXY DIMETHICONE 


7,3 


26,7 


_ 


20,0 


0,5 


25,0 


TRIMETHYL-SILOXYSILICATE * 


18,7 


8,8 


19,8 


6,6 


24,7 


3,0 


PDMS HAUTE VISCOSITE ** 




0,2 




0,1 




1,0 


PDMS BASSE VISCOSITE 


70,2 


63,0 


67,8 


52,3 


54,0 


69,0 


PROPRIETES 














Resist, chute 


+ 


+ 


+ 


++ 


++ 


+ 


Douceur a 1' application 


++ 


++ 


++ • 


+ 


+ 


++ 


Facility d'etalement 


+ 


+ 


++ 


++ 


+ 


++ 


Tenue 




+ 


++ 


+ 


++ 


+ 


Homogeneite 


+ 


++ 


++ 


+ 


++ 


++ 


Adherence 


++ 


+ 


+ 


++ 


+ 


' + 



* a 33% de matiere active dans un PDMS da basse viscosit6 
** k 14% de matifere active dans un PDMS de basse viscosite 

25 

Originedes produits : voirl'exemple 1 
2) Resultat s de conservation : 

On a compare les compositions n° 10, 1 1 et 12 precedentes avec une composition 
^ contenant un liant classique et la meme phase particulaire. Les compositions sont conservees & 
Tetuve (40°C) pendant 2 mois. 

Au bout de ce temps on evalue subjectivement Tintensite de Fodeur, not6e de la 
fagon de la suivante : 

- trfcs intense : +++ 

35 

-intense : ++ 

- assez intense : + 
-pasd'odeur : 0 

Les compositions classiques contenaient le liant suivant : 
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COMPOSITION 16 : 

- huile de vaseline : 55 % 

- alcool oleique : 30 % 

- lanoline liquide : 10 % 
5 - huile de ricin : 5 % 

COMPOS ITION 17 : 

- huile de vaseline : 85 % 

- vaseline blanche : 15 % 

10 

Les resultats sont resumes dans le tableau 3 suivant : 

TABLEAU 3 

15 



COMPOSITIONS 


10 


11 


12 


16 


17 


Odeur 


0 


0 


0 


+++ 


■ + 



20 

3) Realisation de compositions contenant des pigments difficiles k mettrc en oeuvre 
On sait que certains pigments, tels que l'oxyde de chrome, le bleu d'outremer, le 
25 violet de manganese, conduisent a des formulations difficiles a mettre en oeuvre et peu 
homogenes au maquillage. 

Les compositions testees etaient les suivantes : 
-talc: 40% 

- oxydes de chrome : 15 % 
30 - mica : 20 % 

- mica-titane enrobe d'oxyde de chrome : 15 % 

- liant : 10 % 

L'oxyde de chrome utilise est un melange 50/50 d*oxyde de chrome et d'hydroxyde 
de chrome. 

35 Pour les compositions 18, 19 et20 etudiees, Tagent liant etait le suivant : 

- Composition 18 : liant de la composition 16 
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-. Composition 19 : liant de la composition 11 (selon l'invention) 
- Composition 20 : liant de la composition 12 (selon l'invention) 



Les resultats sont resumes dans le tableau suivant (Tableau 4) : 

TABLEAU 4 



COMPOSITIONS TESTEES 


18 


19 


20 


Douceur 


0 


+ 


+ 


FaciHte d'etalement 


+ 


++ 


++ 


Homogeneit6 


0 


+ 


++ 
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REVENDICATIONS 

1. Composition cosm&ique pour la peau, sous forme de poudre anhydre comprenant 
principalemcnt une phase particulate solide mflangde k un liant gras contenant un melange de 
silicones caract6ris£e par le fait que ledit melange de silicones, est constitu6 par : 

(a) au moins une huile de silicone, 
5 (b) au moins une ore de silicone, 

(c) au moins une resine de silicone, 

(d) 6ventuellement au moins une gomme de silicone, et 

(e) eventuellement au moins une phenyldimethicone. 

et que lesdits constituants (a)> (b), (c), (d) et (e) sont presents dans le liant 
10 respecrivement a des concentrations de 12-98,9%, 1-60%, 0,1-25%, 0-3% et 0-20%, en poids 
par rapport au poids total du melange de silicones. 

2. Composition selon la revendication precedente, caracterisde par le fait que les 
concentrations des constituants du melange de silicones, en poids par rapport au poids total 
dudit melange sont les suivants : 

15 - cire de silicone : 2-50 %, 

- resine de silicone : 0,5-15 %, 

- gomme de silicone : 0-0,4 %. 

- phenyldimethicone : 0-15%, 

- huile de silicone : qsp 100%. 

20 3. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee 

par le fait que ledit liant gras est constitue dudit melange de silicones. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications prec6dentes, caract&isee 
par le fait que T huile de silicone de faible viscosit6 est au moins un polysiloxane lin6airc 
constitue (groupes terminaux exceptes) de motifs de fonnule I 



25 



30 



R 
I 

-Si— O- 
l 

R 



(D 

dans laquelle chaque substituant R reprdsente ind^pendamment un groupement 
alkyle infdrieur ayant de 1 Jl 6 C, 



WO 93/17660 



PCT/FR93/00221 



-21- 

le olysiloxane ayant un degre de polymerisation de 3 a 2000. 

5. Composition selon l'une quelconque des revendications precexlentes, caractensee 
V par le fait que la cire de silicone est constituee essentiellement par au moins un polysiloxane 

lineaire substitue" consume essentiellement (les groupes terminaux mis a part) de motifs de 
* 5 formules (II) et (HI), dans les proportions molaires respectives m et n : 



10 



15 



20 



25 



R 
I 

■Si-0 
I 

R 



et 



m 



R' 
I 

Si— O- 
I 

R 



(n) m 

dans lesquelles chaque substituant R est un groupement alkyle ayant 1 a 6 C, 
chaque R' represente independarnment un alkyle, eventuellement insature, ayant 6 a 
30 atomes de carbone, ou bien un groupement -X-R", 
chaque X represente independarnment : 
-0-, 

-(CH^-O-CO-, 
-(CH 2 )b-CO-0-, 

a et b representent independarnment des nombres pouvant varier de 0 a 6, et 
chaque R" represente independarnment un groupement alkyle, eventuellement 
insature, ayant 6 a 30 atomes de carbone 

m est un nombre pouvant varier de 0 a 400, et en particulier de 0 a 100, 
n est un nombre pouvant varier de 1 a 200, et en particulier de 1 a 100, 
la somme (m + n) etant inferieure a 400, et en particulier inferieure ou egale a 100. 
6. Composition selon Tune quelconque des revendications precetientes, caractdrisee 
par le fait que ladite cire de silicone conrient au moins un compose" de formule IV : 



30 



Rj-SiCCHaVO-tSiCR^-O-l.-SK^j-Ra (IV) 

dans laquelle chaque R est un groupement alkyle ayant 1 a 6 C, 
Rj represente un groupement alkyle ayant de 1 a 30C, un groupement alcoxy 6 a 30 
C, ou un groupement : 
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O 

II 

(a^VC-O-R" ou — <CH 2 ) b -0-C-R ,, 

5 R 2 repr€sente un groupement alkyle de 6 k 30 C, un groupement alcoxy ayant de 6 k 

30 C ou un groupement : 

O O 



10 



(CH^-C-O-R" ou — (CH^-OC-R" 



a et b representant un nombre de 0 k 6, 

R" 6tant un alkyle de Q i C 30 . 

et z est un nombre pouvant varier de 1 k 100. 

7. Composition selon Tune quelconque des ievendications pr€c6dentes, caract&is& 
15 par le fait que ladite resine de silicone est constitute par des produits d'hydrolyse et de 

polycondensation des melanges de siloxanes de formule (R^SiOCH^ et Si(OCH3)4, R 
representant un groupement alkyle ayant de 1 k 6 C 

8. Composition selon Tune quelconque des ievendications precedentes, caract&isfe 
par le fait que ladite gomme de silicone est un polysiloxane ayant une masse moteculaire de 

20 200 000*1 million. 

9. Composition selon Tune quelconque des ievendications precedentes, caract&isfe 
par le fait que ladite phenyldimethicone repond a la formule VL 



25 



(R"VSi^ 



"R" 




CH 3 


1 




1 


-Si-0 - 




-Si-O- 


1 




1 






CH 3 




P 





Si(R'") 3 



(VI) 



dans laquelle 

30 qest un nombre pouvant varierde0£5 000, 

p est un nombre pouvant varier de 1 a 5 000, 

et chaque R'" iepiesente independamment un groupement mtthyle, phenyle, ou 
trimethyl silyloxy. 

10. Composition selon Tune quelconque des ievendications piec€dentes> 
35 caract6ris6e par le fait que Iedit melange de silicones represente de 0,5 k 25%, et en particulier 
de 3 a 20% en poids par rapport au poids total de la composition. 
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11. Composition selon Tune quelconque des revendications pn6c€dentes, 
caracterisfe par le fait qu'elle comprend en outre, au moins un agent additif choisi parmi des 
antiseptiques, des agents astringents, des fillies solaires, des agents cicatrisants, des agents 
anti-xadicaux libres, des vitamines, des agents adoucissants, des agents Emollients, des agents 
ddpigmentants, des parfums et des agents de consistance. 

12. Composition selon la revendication prec&Iente, caract6ris6e par le fait que les 
additif s, pris ensemble, ne reprtsentant pas plus de 10%, et en particulier pas plus de 5%, du 
poids total de la composition, 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c£dentes, 
caract&isee par le fait qu'elle se pr£sente sous la forme d'un fard k paupiferes, d'un fard & 
joues, d'une poudre pour le maquillage du visage, ou d'une poudre corporelle. 

14. Utilisation d'un melange de silicones dans la preparation d'une composition 
cosmetique anhydre se presentant sous la forme d'une poudre constitute de particules solides 
melangees I un liant gras comprenant un melange de silicones, ledit melange de silicones 6tant 
constitue par : 

a) au moins une huile de silicone, 

(b) au moins une cire de silicone, 

(c) au moins une rdsine de silicone, 

(d) eventuellement au moins une gomme de silicone, et 

(e) eventuellement au moins une ph6nyldimethicone, 

lesdits constituants (a), (b), (c), (d) et (e) etant presents dans le liant respectivement 
a des concentrations de 12-98,9%, 1-60%, 0,1-25%, 0-3% et 0-20%, en poids total dudit 
melange de silicones. 

15. Utilisation selon la revendication precedente, caracterisee par le fait que ladite 
composition et/ou lesdites silicones sont telles que definies dans Tune quelconque des 
revendications 2 a 12. 
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